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二 十 二 种 木材 对 家 白蚁 天 然 抗 性 的 室内 测定 
就 自 荣 ” 谢 查 扬 ” 黄 珍 友 


(广东 省 昆虫 研究 所 》 


一 、 前 言 


白蚁 星 蚀 不 同 树种 的 木材 有 了 明显 的 偏爱 性 ， 各 种 木材 抵抗 白蚁 的 星 蚀 能 力也 有 很 大 差异 。 如 在 我 
国 南 方 ,用 马尾 松 作 房屋 中 的 木 构件 , 短 短 几 年 内 就 可 能 遭受 白蚁 姓 损 ， 而 某 些 抗 蚁 星 良好 的 木材 ， 使 
用 年 限 超过 百年 的 却 不 乏 其 例 。 研究 木材 对 白蚁 的 天 然 抗 性 能 为 选择 造林 和 绿化 树种 , 合理 用 材 以 及 
寻找 植物 性 抗 白蚁 物质 提供 依据 。 本 工作 对 广东 常见 的 二 十 二 种 本 地 产 和 外 来 树种 的 木材 ， 用 南方 危 


害 最 大 的 家 白蚁 Cobtotermes formosanus Shiraki 作 室 内 生物 测定 ， 并 讨论 了 影响 木材 抗 蚁 蛙 性 的 各 种 
因素 。 


二 、 试 验 材料 和 方法 

(一 ) 木材 样品 ”将 各 树种 木材 截 成 5x2.5X1.5 厘米 木 块 , 烘 至 绝对 干 重 ， 称 重 后 放 人 和 人 容器 底 
部 。 

(二 ) 容器 ” 取 容 量 为 500 毫升 的 琉璃 瓶 , 瓶 的 内 径 为 9 厘米 ,高 9.5 厘米 ,瓶颈 6 厘米 , 配 有 带 
针 状 小 孔 供 交换 气体 的 塑料 瓶 盖 。 

(三 ) 培养 基质 ”用 家 白蚁 的 党 页 作 培 养 基 质 , 梨 页 粉碎 成 块 ; 经 80°C 消毒 12 小 时 ,然后 在 清水 
中 浸泡 3 天 , 滤 去 水 分 后 备用 :每 个 玻璃 瓶 内 装 常 页 150 克 。 

(四 ) 供 试 白蚁 ”每 个 容器 内 投放 同一 群体 的 家 由 蚁 工兵 蚁 10 克 ( 约 3,500 一 4,000 头 )， 抽 样 
检查 ,要 求 兵 蚁 控制 在 3% 以 下 。 

(五 ) 试验 温度 ”恒温 27 土 1%C 

《六 ) 试验 期 ” 8 个 星期 。 

《七 ) 重复 与 对 照 。 每 种 树种 样品 设 两 个 重复 ;另外 单独 用 马尾 松 样品 作对 照 。 

〈《 八 》 抗 蚁 星 级 别 的 评定 ”由 试验 前 后 样品 的 重量 损失 来 衡量 木材 对 白蚁 的 抗 星 强 度 。 


重量 损失 率 ( 饮 ) =- x 100 














表 1 抗 蚁 蛙 强度 的 分 级 











抗 蚁 星 强度 样品 失重 范围 (%) 级 别 
强 抗 蚁 蛙 0 一 10 I 
中 抗 琉 星 >10-—<30 I 
弱 抗 蚁 星 >20— <50 I11 
不 抗 蚁 星 >50 IV 





本 文 于 1983 年 4 月 路。 
本 试验 的 术 材 样品 由 广东 省 林 科 所 苏 中 海 同 志 提供 ;我 所 吴 月 梯 , 陈 均 贺 , 刘 丽 次 同志 参加 部 分 工作 ,特此 将 谢 。 
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Wi 为 样品 试验 前 干 重 ; w: 为 样品 试验 后 干 重 。 
根据 各 树种 样品 的 平均 重量 损失 率 将 抗 蚁 性 强度 分 为 四 个 等 级 ( 见 表 1)。 


三 、 结 果 


测定 的 结果 表明 ,虽然 各 树种 木材 样品 都 受到 不 同 程度 的 姓 蚀 , 但 是 差异 很 大 ， 有 些 样 品 仅 在 表面 
轻微 受 姓 ,而 另 一 些 样品 则 内 部 星空 ,作对 照 的 马尾 松 , 已 被 全 部 姓 完 。 测 试 结果 列 于 表 2。 


囊 2 二 十 二 种 术 材 对 家 白蚁 天 然 抗 蚁 蛙 性 的 测定 结果 








重量 损失 率 22 






白蚁 存活 率 % 






























树种 名 称 拉 TT 名 级 别 
sD x sD 
子 京 | Madhueca hainanensis Chun et How 2.1 1.6 7.8 I 
荔 枝 | Litchi chinensis Sonn. 2.8 1.2 1.1 I 
青 皮 | Vatica astroiricha Hance 3.3 1.3 4.1 I 
机 木 | Tectona grandis L. FE. 4.8 0.8 。 1.5 I 
刺 析 | Robinia pseudoacacia L. 5.6 0.3 36.3 18.2 I 
油 丹 | Alseodaphne hainanensis Merr. 6.0 2.3 16.9 11.4 I 
母 生 | Homalium hainanense Gagnep. 6.6 1.1 25.5 7.0 I 
坡 全 Hopea hainanensis Merr. et Chun 9.8 2.5 30.5 3.7 1 
红 楼 | Toona surens (Bl1.) Merr. 10.2 5.1 15.7 7.9 1 
棕 林 | Sassafras izumu (Hemsl.) Hemsl. 13.2 4.2 19.9 0.6 1 
黑 格 | Albizzia odoratissima (L. F.) 13.7 2.6 24.9 0.8 I 
铁 刀 术 | Cassia siamea Lam. 14.2 9.5 33.8 11.8 II 
析 树 | Sophora japonica L. 18.0 6.7 36.9 8.4 11 
壳 菜 果 | Mytilaria laosensts H. Lec. 18.9 6.2 27.2 18.5 I 
野 读 | Rhaus succedanea L. 19.1 9.6 31.4 5.3 It 
黄 叶 类 | Xantihophyllum hainanense Hu 24.0 15.5 28.1 7.0 II 
柠檬 校 | Bucalypius citriodora Hook. F. 29.7 12.5 37.9 11.0 II 
黄 视 林 | ddina polycephala Benth. 32.6 4.4 25.1 12.5 III 
贺 柏 | Sabina chinensis (L.) Ant. 38.3 4.7 23.3 13.7 III 
柏 木 | Cupressus junebris Endl. 83.7 12.1 43.9 8.2 IV 
福建 柏 | Fokienia hodginsii (Dunn) Henry et Thoms 86.1 9.6 39.6 5.7 IV 
马尾 松 | Pinas massoniana Lamb. 100 0 68.6 9.8 IV 








x 一 一 平均 值 。 SD 一 一 标准 差 





四 、 讨 论 

木材 的 抗 蚁 星 性 受 一 系列 生物 ,化 学 ,物理 和 环境 因素 的 制约 ,主要 因素 有 下 列 几 方面 。 

(一 ) 各 种 白蚁 对 食物 的 偏爱 性 

根据 我 们 在 自然 界 的 观察 , 各 种 白蚁 对 木材 的 偏爱 性 差 蜡 很 大 。 如 树 白蚁 Glyptoiermes 和 新 白蚁 
Neoiermes 喜欢 性 蚀 湿 木 ; 堆 砂 白蚁 Cryptoterre 擅长 性 蚀 干 燥 、 硬 质 和 健康 木材 ， 家 白蚁 和 散 白 蚁 
Reticulitermes 喜欢 姓 蚀 软 质 木 材 ; 而 其 中 散 白 玫 更 宁愿 广 包 腐朽 的 木材 。 从 测定 的 情况 来 看 ,于 京 、 莎 
校 ,青皮 等 硬 质 木 材 对 家 白蚁 有 很 强 的 抗 星 性 。 

《二 ) 木材 内 含 的 化 学 成 分 对 白蚁 的 作用 

木材 内 含 的 化 学 成 分 对 白蚁 可 以 表现 为 有 毒 , 驱 避 、 拒 食 和 引诱 作用 。 从 测定 结果 来 看 ， 白 蚁 存活 
率 最 低 的 依次 为 红 椿 、 油 丹 、 覆 木 . 棉 木 和 圆 柏 。 红楼 属 杯 科 , 赵 善 欢 等 (1983) 曾 研 究 杯 科 植物 种 子 中 
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对 昆虫 具有 忌 避 、 拒 食 和 抑制 其 生长 发 育 的 物质 ; 油 丹 和 柜 木 属 樟 科 ， 该 科 植 物 大 多 含有 芳香 油 ， 袖 太 
中 含有 草 醒 类 物质 〈Rudman 和 coxa 等 ,1958)， 贺 柏 中 含有 界 丙 卓 酚 柄 (中国 林 科 院 木材 所 防腐 室 ， 
1981)， 看 来 这 些 物 质 对 白蚁 表现 出 高 认 的 驱 避 作用 或 毒性 。 Cater 和 Mauldin 等 (1981) 证 明 ， 用 美 
国 北方 白雪 松 和 梓 木 乌 喂 家 白蚁 ,三 星期 所 能 完全 消除 白蚁 肠 中 分 解 纤维 索 所 必须 的 一 种 结 毛 虫 Pew 
dotrichonympha grassii, 

(三) 环境 因素 与 木材 抗 蚁 星人 性 演变 的 关系 

木材 抗 蚁 星 性 应 看 作 相 对 的 服 念 , 它 处 于 不 断 这 变 之 中 。 就 为 含 物 的 化 学 成 分 而 言 ， 有 些 挥 发 性 
物质 随 着 时 间 推 移 而 不 断 减 少 ,有 些 则 因 受 高 温 干燥 处 理 遭 到 破 环 。 此 外 , 在 潮湿 环境 中 使 用 木材 ， 容 
易 遭 受 真 菌 的 侵蚀 ,而 腐 木 菌 能 够 改变 木材 的 结构 ,从 而 降低 其 硬度 和 密度 ,促使 抗 蚁 姓 强 度 减 退 。 另 
外 一 些 腐 木 菌 如 密 粘 福 菌 Giocophyllum trebenm (Pers, ex Rr.) Murr.、 对 多 种 白 蚊 有 明显 的 引 诈 作 用 ， 
木材 遭 其 感染 后 , 逐 新 下 失 抗 蚁 星 性 能 。 
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